Application No.: 09/297,399 



2 



Docket No.: 03404/000F546-US0 



AMENDMENTS TO THE SPECIFICATION 

Please replace the paragraph beginning on page 15, line 10, with the following rewritten 
paragraph: 

The average particle diameter (nm) (j*m) was determined by means of NICOMP 370 
(manufactured by Nozaki & Co., Ltd.) according to a photon correlation method within a week 
after preparing the inks. 

Please replace the paragraph beginning on page 15, line 16, with the following rewritten 
paragraph: 

After leaving standing at room temperature for six months after preparing the inks, the 
particle diameter (nm) (pm) was determined by the same method as used in measuring the initial 
particle diameter. 



{M:\3404\0F546\00069503.DOCiIIIlllIIIIIIIIIIilllillIH} 



Application No.: 09/297,399 3 Docket No.: 03404/000F546-US0 

Please replace Table 1 on page 21, with the following rewritten Table 1 : 



Table 1 





Example 




1 


2 


3 


4 


Dispersion step 










q v\\ r\ V\1 o \s H* 1 

l^/diDOn DldCJv 1 


O.U 


8 ft 
o.U 


8 ft 

O.U 


8 ft 
o.U 




o.u 


(\ ft 


O.U 


(\ ft 
O.U 


1 1 1 li r> n 
oUlUUUll 










Aminomethylpropanol 


a o 
U.z 


U.z 


U.Z 


ft 0 

U.Z 


rropyiene giycoi 


5.0 


5.0 


5.0 


5.0 


Water 


30.8 


30.8 


30.8 


30.8 


Ink-preparing step 












a ^ 
U. 3 


U.D 


A ^ 


A ^ 

U.J 


/vm l no m e in y lp r o p ano i 


A 1 
U.l 


A 1 
U. 1 


A 1 

U. 1 


A 1 

U. 1 


rropyiene giycoi 


15.0 


15.0 


15.0 


15.0 


Water 


31.0 


28.0 


31.0 


28.0 


Rust preventive and fungicide 


0 4 


0 4 


0 4 


0 4 


TVi i p Vpti ino 
1 lllL/JvCllille, 










A ccr\pi otn^p tVii pl/'pn pt 
rVosULIdll VC UllL/lvCIlCI 


1 A 


£ A 
O.U 
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Toot itprnC 

i cat nerub 










Pigment initial particle 


110 


122 


116 


128 


diameter ((am) (nm) 










Pigment particle diameter after 


112 


123 


115 


128 


6 months (]Lim) (nm) 










Viscosity of ink (mPa # s) 


115 


186 


195 


326 


Ink-seeping resistance 


0 


o 


o 


o 


Writing property 


o 


o 


o 


0 
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Please replace Table 2 on page 22, with the following rewritten Table 2: 



Table 2 





Example 




5 


6 


7 


8 


Dispersion step 










Naphthol red *2 


7.0 


7.0 


7.0 


7.0 


Phosphoric acid ester *3 






0.5 




Styrene-maleic acid 30% aqueous solution 


6.0 


6.0 


6.0 


6.0 


Aminomethylpropanol 


0.2 


0.2 


0.2 


0.2 


Propylene glycol 


5 0 


5 0 


5.0 




Glvcerin 








5.0 


Water 


31.8 


31.8 


31.8 


31.8 


Ink-preparing step 










Phosphoric acid ester *3 


0.5 


0.5 




0.5 


Aminomethylpropanol 


0 1 


0 1 


0 1 


0 1 




15.0 


15.0 


15.0 




Glycerin 








15.0 


Water 


30.0 


26.0 


30.0 


28.0 


Rust preventive and fungicide 


0.4 


0.4 


0.4 


0.4 


Thickening 










Associative thickener 








6.0 


10% aqueous solution *4 










Associative thickener 


4.0 


8.0 


4.0 




10% aqueous solution *5 










Test items 










Pigment initial particle 


95 


115 


121 


107 


diameter (jam) fnm) 










Pigment particle diameter after 


97 


115 


120 


108 


6 months (\im) fnm) 










Viscosity of ink (mPa # s) 


218 


405 


383 


211 


Ink-seeping resistance 


o 


o 


o 


o 


Writing property 


o 


0 


0 


O 
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Please replace Table 3 on page 23, with the following rewritten Table 3: 



Table 3 





Comparative Example 




1 


2 


3 


4 


Dispersion step 










O^arhon black *1 


R 0 

o.\j 


8 0 




8 0 


Nanhthol red *2 






7.0 




Styrene-maleic acid 30% aqueous 


6.0 


6.0 


6.0 


6.0 


solution 










Aminomethylpropanol 


0 2 


0 2 


0 2 


0 2 


Pronvlene fflvcol 


5.0 


5.0 


5.0 


5.0 


Water 


10 8 


(J . o 


11 8 


18 8 

I u.u 


Tnk-r>rpnarin q <stpn 










Phosphoric acid ester *3 


0.5 


0.5 


0.5 


0.5 


Aminomethylpropanol 


0.1 


0.1 


0.1 


0.1 


Propylene glycol 


15.0 


15.0 


15.0 


15.0 


Water 


30.0 


28.0 


28.0 


26.0 


Rust preventive and fungicide 


0 4 


0 4 


0.4 


0.4 


Thickening 










Xanthane gum 10% aqueous 


4.0 


8.0 






solution 










Polyacrylic acid 10% aqueous 






6.0 




solution *7 










Alkali-thickened emulsion *8 








20.0 


Test items 










Pigment initial particle 


121 


143 


117 


113 


diameter (\im) (nm) 










Pigment particle diameter after 


397 


685 


264 


281 


6 months ([am) (nm) 










Viscosity of ink (mPa*s) 


301 


452 


293 


196 


Ink-seeping resistance 


o 


o 


A 


X 


Writing property 


A 


X 


A 


A 
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